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Dickfltissiges teigartiges Produkt, das fttr die di- 
rekte Farbung von Keratinfasern und insbesondere von 
Haaren bestimmt ist 



Es kann bekanntlich ein Iuteresse daran bestehen, die Farbung 
von Haaren, Wimpern, Augenbrauen und allgemein von Keratinfa- 
sern direkt und lokalisiert bewirken zu kbnnen. 

Erfindungsgemafi wird ein dickfltissiges teigartiges Produkt 
beschrieben, das beispielsweise tils Stab, Stift Oder auch als 
mit einer feuchten Bttrste verwendbare kleine Platte kondi- 
tioniert ist, das die direkte lokalisierte Farbung von Kera- 
tinfasern erlaubt. 

Die vorliegende Erfindung betrifft somit ein neues dickfltis- 
siges, teigartiges kosmetisches Produkt, das fitr die direkte 
Farbung von Keratinfasern verwendbar ist, welches im wesentli- 
chen dadurch gekennzeichnet ist, daS es in einem teigartigen 
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Trfiger vom klassischen Typ Mikrokapseln mit Dimensionen zwi- 
schen 50 und 800^u enthttlt, die mindestens einen Farbstoff mit 
einer fiir die Keratinfasera geeigneten Affinitttt enthalten, 
bei dem die gleichzeitige Verwendung eines Oxydationsmittels 
nicht erforderlich ist, damit die gewtinschte Parbe in Erschei- 
nung tritt. 

Das erfindungsgemttfle Produkt erlaubt sorait die direkte lokali- 
sierte Anwendung von Direktfarbstoff en oder von Schnelloxyda- 
tionsfarbstoffen, bei denen die Fttrbung durch Umsetzung mit 
Sauerstoff aus der Luft auftritt. Bei einer vorteilhaften Aub- 
fiihrungsform en thai t jede Mikrokapsel des erfindungsgemttBen 
Produkts eine einzige chemische Verbindung, wobei die erhalte- 
ne Gesamtzusammensetzung in dem erf indungegemttflen Produkt aus 
einer Mischung von Mikrokapseln entsprechend jedem der ge- 
wlin8chten Produkte besteht. Eine der charakteriatischen Eigea- 
schaften des erf indungsgemttBen Produkts besteht darin, daB 
es im Verlauf der Zeit vollstttndig unverttndert bleibt, da die 
in dem Produkt enthaltenen Parbstoffe in Mikrokapseln kondi- 
tioniert sind, was diese gegentiber dem AuBenmedium und den Be- 
standteilen des Trttgers isoliert, so daB die Parbstoffe keiner- 
lei Verschlechterung im Verlauf der Zeit vor ihrer Anwendung 
auf die Keratinfasem, die man zu f&rben wiinscht, unterliegen. 

Die Presentation des erfindungsgemttBen Produkts kann in Form 
eines Stabes oder Stiftes erfolgen, die eine direkte lokali- 
sierte Anwendung erlauben, oder in Form einer kleinen Platte, 
die mittels einer feuchten Bttrste verwendet werden kann f oder 
in Form einer Papierserviette, die mit erfindungsgemttBen Pro- 
dukt bedeckt ist. Die Applikation der Farbstoff e> die Keratin- 
fasern, wie Haaren, Wimpern oder Augenbrauen, Farbe verleihen 
sollen, erfolgt durch Zerplatzen der Mikrokapseln in dem Mo- 
ment, in dem der Benfttzer das erf indungsgemttBe kosmetlsche 
Produkt auf die zu ffirbenden Keratinfasern drttckt. 
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Die Konditionierung in Mikrokapseln kann mittels Jeder geeig- 
neten bekannten Arbeitsweise und inebesondere durch Zentrifu- 
gieren des Farbstoffanteiles in MikrotrBpfchen durch einen 
fltissigen Film erfolgen, der dazu bestimmt let, nach der Ver- 
festiguug die Wand der Mikrokapseln zu bilden. Wenn der zu 
mikroverkapeelnde Farbetoffanteil aus einer Miscttung von Pul- 
vern gebildet wird, kann man auch ein Vakuum-Umhttllungsverfah- 
ren verwenden, durch Verfltichtigung des Produkts, das die Wand 
bilden soll f im Vakuum und Ablagerung dieses Produkts auf den 
Mikroteilchen der Parbstofffraktion. Flir die Bildung der Wfinde 
der Mikrokapseln kSnnen alle geeigneten Materialien verwendet 
werden, die nicht mit dem dickfliissigen teigartigen Trager 
des erfindungsgemftflen kosmetischen Produkts reagieren, insbe- 
sondere PolySthylen mit niedrigem Schmelzpunkt und Cellulose- 
acetophthalat. Das Gewicht der Materialien, die die Wand der 
Mikrokapseln bilden, liegt im allgemeinen unter 1C Gew.-# 
der mikroverkapselten Parbstofffraktion. 

Zur weiteren Veranschaulichunp der Prfindung werden narhfol- 
gend als Beispiele drei AuBfllhruiigsfnrmoii beiichrJ el rn, die 
die vorliegende Erfindunp; .jedoeh in keiner Veino } ctuihrHnken 
sollen. 

Beispiel 1 

Hearfarbemi ttel In Form c ine?) ;ilal _e k 

Der teignrtige Trap^r der er 1 ir i \ p /•?;i:?iBnn koomel i rchoii Pro- 
dukts hat folgeruie Zupamnrneol ?Wir : 



Natriumstearat r 

Sorbitsirup 5,5 $ 

Wasser J ,7 c 

Alkohol 75,.?> p 

Par fun 2,? f 
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Eb warden Mikrokapeeln mit mittleren Dimeneionen von etwa 
300yu hergestellt. Die Wand dieeer Mikrokapeeln besteht aue 
Celluloseacetophthalat. In diepen Mikrokapaeln werden isoliert 
die folgenden Produkte konditioniert: Aminohydrochinonhydro- 
chlorid, 3-Methylamlno-l,4-dihydroxybenzolhydrobromid, 2-Me- 
thyl-4T6-diaminophenolsulfat, 4-Methoxy-2-a±inophenolhydro- 
chlorid f 2,5-Diamino-4-methylphenoldihydrochlorid f 4-N,N-Di- 
athylamino-2,6-diaminophenoltrihydrochlorid, reines, trocke- 
nes Natriumcarbonat. Die so erhaltenen Mikrokapeeln werden 
dann in den der folgenden Formulierung entaprechenden Verhttlt- 
nissen gemlscht: 

Aminohydrochinonhydrochlorid, mikroverkapselt 0,28 g 

3- Methylamino-l , 4-dihydroxybenzolhydrobromid , mi- 
kroverkapselt v O f 34 g 

2-Methyl-4,6-diaminophenoleulfat, mikroverkapselt 0,96 g 

4- Methoxy-2-aminophenolhydrochlorid, mikroverkapselt 1,08 g 

2,5-Diamino-4-methylphenoldihydrochlorid, mikrover- 
kapselt 0,32 g 

4-N, N-DiSthylamino-2 , 6-diami nophenol trihydrochlorid , 
mikroverkapselt 0,40 g 

Natriumcarbonat, rein, trocken, mikroverkapselt 0,28 g 

Diese Mischung von Mikrokapeeln wird zu dem Trfiger gegeben 
und es wjrd beste Homcgenitat des Ganzen sichergestellt . Das 
erhaltene Produkt wird in Form eines ^tabes konditioniert. 

Wenn man den ao hergostellten Stab auf Haaren reibt, die etwa 
50 % weiSe Haare enth:lten, so erzielt man durch Reibung das 
Zerplatzen der an der Oberfiache dec Stabes in dem Bereich, 
in dem die Reibung stattfindet, angeordneten Mikrokapeeln. Die 
Mischung von FarbFtoJ'fen kommt dann mit den Haaren in Bertth- 
rung, gegenUber denen diese eine gute Affinitat besjtzen, und 
die Mischung der Farbstoffe komrat gleichzeitig mit Luft in Be- 
rtihrung. Auf den Haaren tritt an der Stelle, an der der Stab 
gerieben worden ist, eine dunkelblonde Farbung in Erscheinung. 
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Beisniel 2 

Stab fUr die PSrbung der Angenbranen 

Der teigartige TrSger des erfindungsgemBBen kosmetischen Pro- 
dukts hat folgende Zusammensetzung: 

weiBes Ceresln (Schmelzpunkt 67°C) 
hydrlertes BaumwollsamenBl 
RizinueSl 
Camauba-Wachs 
MineralBl (75/85) 

E8 warden Mikrokapseln alt mittleren Dimensionen von etwa 
100/u hergestellt. Die Wand dieaer Mikrokapseln beeteht aus 
Celluloseacetophthalat. In dieeen Mikrokapseln werden Isollert 
folgende Produkte konditioniert: Aminohydrochinonhydrochlorid, 
3-Me thylamlno-1 , 4-dihydroxybenzolhydrobromid , 2-Methyl-4 T 6-di- 
aminophenolsulfat, 4-Methoxy-2-aminophenolhydrochlorid, 4-N,N- 
•iathylamino-2 , 6-diaminophenoltrihydrochlorid, 2-Amino-4-N- 
methylamlnophenolsulf at , Natriumcarbonat. 



25 g 

5 g 
43 g 

4,5 g 

6 g 



Die so erhaltenen Mikrokapseln werden derart gemischt, daB 
sich folgende Formulierung ergibt: 



Aminohydrochinonhydrochlorid, mikroverkapselt 0,5 g 

3- Me thylamino-1 , 4-dihydroxybenzolhydrobr omid , mi- 
kroverkapselt 0,8 g 

2-Methyl-4,6-diamlnophenolsulfat, mikroverkapselt 1,2 g 

4- Methoxy-2-aminophenolhydrochlorid, mikroverkapselt 1,5 g 

4-N,N-Diathylamino-2, 6-diaminophenoltrihydrochlorid, 

mikroverkapselt * 1 g 

2-Amino-4-N-methylaminophenolsulfat, mikroverkapselt 2,5 g 

Natriumcarbonat, mikroverkapselt 5 g 



Diese Mischung von Mikrokapseln wird zu dem hergestellten 
Trfiger hinzugeftigt und es wird beste Homogenit&t des Ganzen 
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realisiert. Das erhaltene Produkt wird in Form einee Stabes 
konditioniert. 



Went) no den so hergestellten Stab auf blonder) oder teilweise 
weiflen Augenbrauen reibt, bo erzielt man durch die Beibung das 
Zerplatzen von Mikrokapseln, die sich auf der Oberflttche 
des Stabes in der Zone befinden, wo die Reibung stattfindet. 
Die Parbstoffmischung konnnt dann mit den Augenbrauen in Be- 
rtthrung, gegeuttber denen sie eine gute Affinitat besitst, und 
konant gleichzeitig mit der Luft in Bertthrung. Auf diese Veise 
trift bei den Augenbrauen an der Stelle, an der mit dem Stab 
gerieben vorden ist, eine dunkelbraiitie Fftbbuug auf. 



Beisniel 3 



Ptir die Pfibbung der Wimpern und der Augenbrauen bestimate klei- 
ne Platte 

In einer ersten Stufe wird die Wtischung der folgenden Produk- 
te hergestellt: 

Stearinstture (U.S. P. Dreifachdruck) 9,1 g 

Taseline (Schmelzptinkt 43°C) 5,5 g 

MineralBl (65/75) 9,1 g 

In einer zweitten Stufe werden Mikrokapseln mit mittleren Di- 
mensionen von etwa 200^u hergestellt, wobei die Wftude dieser 
Mikrokapseln aus Celluloseacetophthalat bestehen. 



In diesen Mikrokapseln werden isoliert folgende Produkte kon- > 
dltioniert: quatemftres Ammouiumdisulfat yon 2-Aminobenzthia- 
zol-N-athyl-N-piperidinottthylanilin, Natriumcarbonat* Die so 
erhaltenen Mikrokapseln werden derart gemischt, dafi sich fol- 
gende Pormullerung ergibt: 
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quatemttres Anmoniumdisulfat von 

«ol-H-athyl-N-piperidiTiottthylaTiiliTj f mikroverkapeelt 3 g 
Natriumcarbonat, mikroverkapselt 1 g 

In einer dritten Stufe wird diese Mischung von Mi'krokapseln 
zu einer flttssigen Zusammensetzuug gegeben f die enthfilt: 

TriHthanolamin 2 f 75 g 

Wasser 64,45 g 

Die die Mikrokapseln enthaltende FlUesigkeit wird so bewegt, 
dafi vollstttndige Homogenit&t erhalten wird, und auf 60°C er- 
wBrmt. Dann wird sie unter RUhren mit der w&hrend der era ten 
Stufe hergestellten Zusammensetzung, die ebenfalls auf 60°C 
erwttrmt ist, gemischt. Dann IftBt man die Mischung unter RUh- 
ren abktlhlen. 

Das Produkt wird in Form einer kleinen Platte konditioniert, 
die mittels einer feuchten BUrste an/rewendet wird. Im Zeit- 
punkt der Reibung der Bttrste aui dem Produkt oder im Zeit- 
punkt der Reibung der BUrste auf den Augenbrauen oder den Wim- 
pern, die man fftrben will, zerplatzen die Mikrokapseln, die 
der Einwirkung der Borsten der BUrote unterliegen , und Keben 
die Farbstoffmischung, dip eie enthalten, frei. Auf diese Wri- 
se kann man die Y/irapern und die Augenbrauen in dauerhafter 
Weise schwarz-blau fftrben. 

Die vorstehend heschriebenen Ausftfbrungsf ormen soli* n die 
vorliegende Erfindung in keiner Weise beschrUnken und es k5n- 
nen Modifikationen durchpeftihrt werden, ohne den Rahmen der 
Erfindung zu verlaseen. 

Insbesondere kcnnen die verwendeten Mikrokapseln nicht rnr aus 
einer einzigen Umhttllung, sondern aus mehreren iibereiiv-nder 
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angeordneten Umhttllungen bestehen, wobel die innere Httlle 
gegenttber *ttaroverk:ap8elten Produkten inert ist und vobei 
die ftuBere Httlle gegenUber dem Medium inert ist, worin die 
Mikrokapseln angeordnet aind. 
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PATEKI ANSPRflC HE 



1. Dickfliissiges, teigartiges kosmetiaches Produkt, das 
fttr die direkte Fftrbung von Keratinfasern verwendbar 1st, da- 
durch gekennzeichnet, dafi es in einem teigartigen Trfiger vom 
klassischeu Typ Mikrokapseln mit Dimensionen zwischen 50 und 
800^u euth&lt, die mindestens einen Farbstoff mit einer geeig- 
neten AffinitSt fttr Keratinfasern t bei dem keine gleichzeitige 
Anwendung eines Oxydationsmittels fttr das Auftreten der ge- 
wttnschten Farbe erforderlich ist, enthalten. 

2. Kosmetisches Produkt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Mikrokapseln mindestens einen Direktfarb- 
stoff enthalten. 

3. Kosmetisches Produkt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Mikrokapseln mindestens einen Schnelloxyda- 
tionBfarbstoff enthalten, bei dem die Farbung durch TJmsetzung 
mit Sauerstoff aus der luft auftritt. 

4. Kosmetiaches Produkt nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gesamtheit der Mikrokapseln eine Mi- 
schung von Direktfarbstoffen und Schnelloxydationsfarbstoffen 
enthftlt, 

5. Kosmetisches Produkt nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, da0 es in Form eines Stabes oder Stiftes Oder 

in Form einer kleinen Platte, die man mit Hilfe einer feuchten 
Bttrste verwendet, oder in Form des tfberzuges einer Papierser- 
viette konditioniert ist. 
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